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Abstract of EP084551 7 

Use of an adhesive strip section for residue-free pasting is 
claimed, in which the section is one that is releasable in the 
adhesive plane by pulling and/or stretching. On at least two 
sides of the adhesion region a contact is provided, on which 
the adhesion is releasable by pulling and/or stretching. 
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(54) Verwendung elnes Klebeband-Abscfinitts 

(57) Verwendung eines Klebeband-Abschnrtts mit 
Mebendem Bereich und Anfasser fur eine rOckstands- 
frei und zerstOrungsfrei wiederlOsbare Verklebung, 
wobei der Klebeband-Abschnitt ein solcher ist. der 
durch ZieherWerstrecken in der Verktebungsebene Ids- 
bar ist. dadurch gekennzeichnet daB an mindestens 
zwei Seiten des klebenden Bereichs ein Anfasser vor- 
gesehen ist. an dem durch Ziehen/Verstrecken in der 
Verkl^ngsebene die Verklebung wieder lOsbar ist 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft dQe Verwendung eines Klebe- 
band-Abschnitts fOr rQckstandsfrei und zerstOrungsfrei 
wiederltebare Verkl^ngen durch Ziehen/Verstrecken 
in der Verklebungsebene. 

Hochdehnbare elastisch cxJer plastisch unter Ver- 
stredojng deformierende. einseitig Oder beidsettig haft- 
klebrige Selbstklebebdnder (Klebstoff-Folien), die durch 
Ziehen Im wesentlichen in Richtung ihrer Verklebungs- 
ebene rOckstands- und zerstdrungsfrei wiederablOsbar 
sind, sind bekannt. Mit ihnen hergestellte Verkletxingen 
bieten kraftvollen Halt und lassen sich doch spurlos wie- 
derabldsen ohne Oder mit nur geringer Beschadigung 
des Untergrundes Oder der Fugeteile. Beispielhafte Kle- 
bebdnder vorgenannter Art sind in US 4.024,312, DE 
33 31 016. DE 4.222.849. WO 92/1 1332. WO 92/1 1333, 
US 5.516.581 und WO 95^06691 beschrieben. Eine 
haufige Konfektionierform entsprechender Produkle 
sind SelbstWebebandzuschnitte, z. B. in Form rechtek- 
kiger Streifen. welche an einem Ende einen Mebfreien 
Anfasserbereich besitzen (siehe DE 4.222.849. WO 
92/11333 bzw. US 5.516.581). Der Anfasser dient als 
Griffiache fOr ein spateres WiederaWOsen des Klebe- 
bandes. 

Praktische Probleme mit o. g. Produkten treten 
dann auf. wenn im Faile von doppelseitig haftklebrigen 
Selbstklebebartdern, das Selbstklebeband beim Abl6- 
s^rozeB reiSt. Dieser Problematik nehmen sich insbe- 
sondere DE 4.222.849, DE 4.428.587 und DE 
4.431.914 aa In DE 4.222.849 beschri^ene Klebe- 
bander nutzen UV-undurchtasssige Anfasserabdeckun- 
gen, welche die RelBerneigung im Anfassert)ereich 
nach UV-Exposition reduzieren bzw. verhindern sollen. 
In DE 4.428.578 beschrlebene Klebebander verfOgen 
uber ein besonders ausgeformtes Ende. welches einem 
partiellen ReiBen des Klebebandes zum Ende des 
AblOseprozesses entgegenwirkt DE 4.431.914 
beschreibt Klebebander, welche im Anfasserbereich u. 
a. spezielle Fblien- oder Papierakxieckungen aufwei- 
sen. cGe eine geringe Adhaslon zur venwendeten Selbst- 
Webemasse besitzen, wodurch die ReiBerneigung im 
Bereich des Mebfreien Anfassers reduziert wird. Eine 
allgemeine LOsung der ReiBerproblematik steht den* 
nochaus. 

Ein weiteres Problem bei durch Verstrecken im 
wesartlichen in der Verklebungsebene wiederablOsba- 
ren Klebebandern besteht darin. daB durc^ die beim 
AblOseprozeB auf die VerklebungsuntergrOnde einwir- 
kende Scherkraft eine partielle Schddigung oder Zer- 
stdrung selbiger auftreten kann. Insbesondere DE 
4.428.578 nimmt sich dieser Schwierigkeit an und 
befOnwortet eine LOsung durch spezielle geometrlsche 
Ausfbrmung der Klebstoff-Foiien an Ihrem Ende. Dies 
ist jedoch im Hinblick auf eine verlustfreie Produktion oft 
nur schwierig umzusetzen. Eine allgemeine LOsung der 
aufgefuhrt^i Problematik steht aus. 

Ein bevorzugtes Anwerxiungsgebiet von durch Ver- 



strecken im wesentlichen in der Verklebungsebene 
rOckstands- und zerstOrungsfrei wiederak>lOsbaren 
Seibstklebebandern tstdie Verklekxing flexibler Materia- 
lien, wie z. B. Postern. Haufig soil z. B. aus asthetischen 

5 GrQnden hierbei eine verdeckte Verkl^ng vorgenom- 
men werden, d. h. das Klebeband soli vollstandig hinter 
dem zu verklebenden Gegenstand verbleiben, derart. 
daB auch der Anfasser im verkl^ten Zustand nicht 
sichtbar Ist. Zum WiederablOsen Ist ein leichtes und ein- 

10 faches /Uiffinden des Anfassers erwQnscht In der Pra- 
xis zeigt sich jedoch, daB der Kunde haufig vergessen 
hat. wie die Klebebander bel der Rxierung verMebt wur- 
den. wo sich also der Anfasser befindet Ggf. ist das 
Selbstklebeband versehentlich oder aus Unkenntnis 

75 auch derart verklebt worden, daB der Anfasserbereich 
nach innen zum Poster liegt und somit gar nicht erreich- 
bar ist die V^ebung mithin nicht wieder ohne Schadi- 
gung oder ZerstOrung des verkfebten Gegenstandes 
Oder des Untergrundes vorgenommen werden kann. 

20 Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es. die 
vorgenannten Nachteile zu ubenvinden, insbesondere 
Selbstklebebander zu erhalten. welche: 

durch Verstrecken im wesentlichen in der VerWe- 
25 bungsebene rOckstands-und zerstOrungsfrei wie- 
derablOsbar sind, 

sich auch im Falle von ReiBern wahrend des AblO- 
seprozesses dennoch rQckstandsfrei und zerstO- 
rungsfrei wiederablOsen lassen und 
30 • bei denen auch bei verdeckter Verklebung flexibler 
Materialien der Anfasser schnell und einfach gefun- 
den werden kann und insbesondere 
ein Fehlverkleben der Klebebandzuschnitte nicht 
pf^lich ist. 

35 

GelOst wird dieses durch die Verwendung von Kle- 
beband-Abschnitten, wie naher in den AnsprOchen 
gekennzeichnet, insbesondere: 

40 • durch Verstrecken im wesentlichen in der Verkle- 
bungsebene rOckstands-und zerstOrungsfrei wie- 
derablOsbare Klebebandzuschnitte. welche 
uber Anfasser bzw. /Vnfesserbereiche verfQgen, die 
an einen zentralen haftkldsrigen Bereich angren- 
45 zen. wobei 

Anfasser bzw. die Anfasserbereiche in mehreren 
Richtungen vom zentralen haftklebrigen Bereich 
abstehen. 

50 Beispielhafte Anwendungen: 

RQckstandsfrei und zerstOrungsfrei wiederabldsbare 
Selbstklebebander fQr: 

- cfie Fixierung von Postern, Bildern, Kalendern, 
55 Postkarten. Hinweisschilder, selbstklebenden 
Haken, auch vorkonfektioniert 
bevorzugt fQr die Verklebung flexit>ler Materialien, 
so daB die Anfassert>ereiche auch bei verdeckt vor- 



30 



35 



40 



2 



3 



EP0845 517 A2 



4 



genommener VerMebung leicht aufzuftnden sind 
und FehJverklebungen mit z. B. nicht zuganglichem 
Anfasseffoereich ausgeschlossen sind. 

ErfindungsgemaO genutzt werden kfinnen hoch- 
verstreckbare elastisch Oder auch plastisch unter Deh- 
nung verformende Webebander, die fOr Vertdebungen 
geeignet sind, welche durch Ziehen im wesentlichen in 
Richtung der Verklebungsebene rOckstands- und zer- 
stOmngsfrei wiederabldsbar sind. entsprechend u. a. 
US 4,024.312. DE 33 31 016. WO 92/11332, US 
5.516.581 und WO 95/06691. Meb^nder kOnnen ein- 
seitig Oder beidseitig haftklebrig oder auch einseitig 
Oder beidseitig mit einer thermisch aktivierbaren Kleb- 
masse ausgerustet seln. ihr Aufbau kann einschichtig 
Oder mehrschichtig ausgefuhrt sein. Im Falle beidseitig 
haftklebriger Selbstklebebdnder kOnnen als Zwischen- 
trdger elastisch oder plastisch deformierende Materia- 
lien genutzt werden. Hierin eingeschlossen sind neben 
Kunststoff-Fotien insbesondere Klebmassen als Zwi- 
schenschichten und schaumstoffhaltige Zwischentrd- 
ger. 

Im folgenden soli die Erf indung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen und Figuren eridutert warden, ohne 
diese dadurch aber unndtig einschrdnken zu wollen. Es 
zeigen 

Fig. 1 

eine Draufsicht auf einen erfindungsgemdBen Klebe- 

band-Abschnitt, 

Fig. 2a. 2b. 2c. 2d und Rg. 3 

jeweils Draufsichten auf weitere Ausfuhrungsfbrmen. 

In diesen Rguren 1. 2a - d und 3 sind jeweils Klebe- 
band-Abschnitte 1 dargestel^ mit Mebenden Bereichen 
2 und Anfassern bzw. Anfasserbereichen 3. 

ErfindungsgemdBe Klebebander werden in konfek- 
tionierter Form, etwa in Form von Stanzlingen oder 
Zuschnitten eingesetzt. Konfektionierte Ware weist 
einen zentralen haftklebrigen Bereich auf. An diesen 
angrenzend finden sich mehrere, jedoch wenigstens 
zwei Anfasserbereiche. In einer speziellen AusfOhrung 
liegt um den zentralen haftklebrigen Bereich ein zusam- 
menhdng^er peripherer An1assert>ereich (Rgur 1). 

Bevorzugte AusfOhrungsfbrmen sind solche mit 
zwei einander gegenOberliegenden Anfasserbereichen 
(Rgur 2a), mit drei im Winkel von etwa 120" und mit vier 
im Winkel von ca 90* gegeneinander angeordnelen 
Anfassert)ereichen (Rgur 2b, c, d). 

Eine besonders bevorzugte Ausfuhrungsform ist 
die eines gleichseitigen Dreiecks. Die Spitzen des Drei- 
ecks bilden drei Anfasserbereiche, mittig liegt der haft- 
Mebrige Bereich (Rgur 3). Die Anlassert^reiche sind 
derart ausgefuhrt. da6 die Begrenzungen zum haftkleb- 
rigen lnnenberek;h konvex zu den Dreiecksspitzen ver- 
laufen. Dies ermOgllcht eine hohe Verkl^ngsfldche 
bezogen auf die Gesamtfldche des Klebebandzuschnit- 
tes. Geichzeitig laufen die den Dreiecksspitzen gegen- 



ut>er1iegenden haftklebrigen B^eiche spitz zu. Somit 
kdnnen die Vbrteile von DE 4.428.578 genutzt werden. 

Sdmtliche Rguren verst^en sich als beispielhaft 
herausgegriffen aus einer Vielzahl weiterer Mdglichkei- 
5 ten. 

Konfektionierformen umfassen neben Klebeband- 
stOcken definierter Abmessungen, z. B. in Form von 
Stanzlingen oder Zuschnitten, wie zuvor beschrieben. 
gleichlalls Klebebandrolien, bei denen erst der Nutzer 

10 den endgOttigen Zuschnitt des zu venwendenden 
SelbstWebebandes durch z. B. Zuschneiden vornimmt. 
Beispiel fur eine &itsprechende Klebebandrolle ist die 
eines mit z. B. einem Trennpapier abgedecklen doppel- 
seitig haftklebrigen Ktebebandes, dessen Haftklebn^s- 

15 seoberfiache in beiden Kantenbereichen beidseitig 
durch z. B. Auflegen einer dunnen Polyesterfolie inerti- 
siert wurde. Durch einfaches Zuschn^den erhatt man 
aus vorgenannter Rolle Zuschnrtte entsprechend Rgur. 
2a 

20 ErfindungsgemdBe Klebet>&nder lassen sich aus- 
gehend von ein- oder beidseitig haftklebrigen Seltsstkle- 
bebander, welche durch Verstrecken im wesentlichen in 
Richtung der Verklebungsebene rOckstands- und zer- 
stOrungsfrei wiederabldsk>ar sind, durch partielle Inerti- 
as sierung der Haftkleberoberfidche selbiger Klebebdnder 
erhaften. 

Die Inertisieoing der Klebmasseoberfiache kann 
durch Abdeckung durch z. B. dunne Fblien aus z. B. 
Kunststoff Oder durch Abdeckung mit dunnen Papieren 

30 vagenommen werden. Alternativ kann eine Beschich- 
tung Oder Bedruckung der zu inertisierenden Haftkleb- 
massebereiche mittels eines nicht klebrigen Lacks oder 
eines nk:htklebrigen pulverfOrmigen Materials durchge- 
fuhrt werden. BevorzugtenAreise wird die Inertisierung 

35 entsprechend DE 4.431 .91 4 realisiert. 

Alternativ besteht die Mdglichkert erfindungsge- 
mdBe Selbstklebebdrxjer durch selektive Beschichtung 
geeigneter nicht haftklebriger Trdgermaterialien zu 
erhalten. In diesem Fall werden die Anfasserbereiche 

40 durch den genutzten Trdger gesteilt. welcher derart par- 
tiell mit Klebmasse beschichtet oder bedruckt wurde. 
daB die Anfasserbereiche nicht mit Klebstoff bedeckt 
sind. 

Bevorzugt wird die Inertisierung der Klebmassen- 
45 oberf Idche bzw. die Beschichtung eines geeigneten Trd- 
gers mit HaftMebemasse bei beidseitig haftklebrigen 
Webstoff-Folien nSherungsweise deckungsgleich auf 
b«den Seiten durchgefuhrt. 

50 Beisplele 

Beispiel 1 

Auf eine anschk;htige Klebstoff-Folie der Abmes- 
55 sungen 70 mm x 15 mm x 1 mm (l-ange x Breite x 
Dlcke) auf Styrolblockcopolymerbasis (Rezeptur I), wer- 
den beidseitig, an beiden L&ngsenden, jeweils 12 ^m 
Starke einseitig silikonisterte Polyethylenterephthalatfo- 
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lienstucke (Hostaphan RN 12) der Abmessungen 15 
mm X 1 5 mm. mit der silikonislerten Seite zum Klebstoff 
gewandt. aufgelegt Die haftklebrigen Mittelberetche 
der so erhahenen Klebstoff-Folien sind zum Schutz 
beidseitig mit silikonisiertem Trennpapier abgedeckt 5 
Vier derartige Klebstoff-Folierstucke werden zur Befe- 
stigung eines Posters auf einer mit gestrichener Rauh- 
fasertapete versehenen Wand (Tapete: Erfurt K6rnung 
52; Farbe: Hertx)! Zenit LG; Tapete verWebt auf PreB- 
spartplatte) verwendet Hierzu werden von den Kleb- 
stoff-Folien einseitig die Trennpapiere entfernt, danach 
die einseitig vom Trennpapier befreiten Klebstoff-Folien 
mit ihrer haftklebrigen Seite rOcksetig in den vier Eck- 
bereichen des Posters derart f ixiert, daB eine verdeckte 
Verklebung des Posters vagenommen werden kann. In 
einem zweiten Schritt werden de rOckseitigen Trennpa- 
piere der Klebstoff-Folien abgezogen und das Poster 
verklebt. Zum WiederablOsen der Poster ist durch vor- 
sichtiges Vorklappen der Posterecken in alien Fallen ein 
Anfasser sichtbar. wodurch ein unkompliziertes AblO- 
sen mOglich ist. Ein Fehlv^kleben. wie es bei nur ein- 
seitig mit einem Anfasser versehenen Klebstoff-Folien 
mOglich ist, wenn die Anfasser in Richtung zur Poster- 
mitte verklebt werden. ist nicht mOglich. 

Rezeptur t 



Faifoe von der Oberf Idche der gestrichenen Rauhf^er- 
tapete herausgerissen wind. Werden dagegen beide 
Anfasser gleichzeitig gegriffen und in Richtung der 
Anfasser im wesentlichen in der Verklebungsebene dia- 
metral auseinander gezogen. so wirkt ein wesentlich 
geringerer Teil der zum AblOsen b&iutzten Kraft auf die 
gestrichene Rauhfasertapete ein. Entsprechend wird 
ein absdut zerstdrungsfreies AblOsen nachgewiesen. 

BeisDlel2 

KreisfOrmige 1 mm dicke einschichtige Klebfolien- 
stanzlinge (Klebmasse entsprechend Rezeptur 1) vom 
Durchmesser 60 mm werden t>eidseitig in einem Rand- 
bereich von 20 mm durch Bepudern mrt Titandioxid 
(Kronos 2210) klebfrei gestattet, entsprechend Rgur 1. 
Entsprechend Baspiel 1 wird eine Posterverklebung 
durchgefuhrt. Als Haftgrund wird eine glatte, resopalbe- 
schichtete PreBspanpIatte eingesetzt Durch den kreis- 
runden Anfasserbereich IdBt sich der An^sser fur den 
AblOseprozeB sofort finden. Ein Fehlverkleben, wie es 
bei nur einseitig mit einem Anfasser versehenen Kleb- 
stoff-Folien m5glich ist. wenn die Anfasser in Richtung 
zur Postermitte verklebt werden. ist nicht mOglich. 

BeisDiel 3 



15 



20 



80 Tin. Europrene Sol T 193B (EniChem) 

20 Tin. Vector 4261 (Exxon Chemicals) 

1 00 Tin. Foralyn 1 1 0 (Hercules) 30 

1 Tin. Irganox 1010 (Ciba) 

BeiSDiet la 

Entsprechend Beispiel 1 wird ein schaumstoffhalti- 35 
ger Trdger auf Basis eines Ethylen-Vinylacetatcqsoly- 
meren (Alveolit TEE 0500.8; Alveo AG; Raumdichte = 
200 kgAn^; Dicke = 800 )xxn) beidseitig mit einer 250 
dicken Klebstoffschicht der Rezeptur 1 zusammenka- 
schiert Hierzu wird der gewdhlte Schaumstoff auf den 40 
auf silikonisiertem Trennpapier vorliegenden Haftkleb- 
stoff aufgelegt. danach mrt einer gummibeschichteten 
Stahlwaize von 25 cm Breite bei einem AnpreBdruck 
von 50 N fOnfmal Oberrollt. Das so ertialt^e Zwischen- 
produkt wird in kJentischer Wase auf der zweiten Seite 45 
mit hlaftklebstoff beschichtet. Danach werden analog zu 
Beispiel 1 Klebstoff-Folienzuschnitte erstelK, welche 
beidseitig endstdndig 1 5 mm x 1 5 mm abmessende ein- 
seitig silikonisierte Polyesterlolien als Anfasser tragen. 
Verklebungen werden nach 24-stQndiger KorxJrtk>nie- so 
rung der so erhaltenen Muster im Klimaraum (50 % rel. 
Feuchte. T = RT = 23**C) durchgefuhrt. Mit vier der Web- 
fblien-Streifen wird entsprechend Beispiel 1 eine 
Posterverklebung auf gestrichener Raufasertapete vor- 
genommen. Beim langsamen AblOsen der Klebfolien- 55 
streifen beobachtet man. daB zum Ende des 
AbtOseprozesses. wenn die maximale Scherspannung 
auf dem Untergrund lastet. ene geringe Menge an 



Gleichseitig dreieckige Ktebfblien-Stucke mit einer 
Kantenldnge von 60 nam und einer Dicke von 1 mm 
(Klebmasse entsprechend Rezeptur 1) werden beidsei- 
tig deckungsgleich entsprechend Beispiel 3 mit 12 ^m 
dicker einseitig silikonisierter Polyesterfblie eingedeckt. 
Die haftklebrigen Mittelbereiche der so erhaltenen Kleb- 
stoff-Folien sind zum Schutz beidseitig mit silikonisier- 
tem Trennpapier abgedeckt Die so erhaltenen 
Klebstoff-Folienstucke sind aufgrund des spitzen Zulau- 
fens der den Anfassern gegenuberliegenden haftklebri- 
gen Bereiche insbesondere fur ein zerstOrungsfreies 
WiederablOsen auch von sehr empfindlichen Untergrun- 
den geeignet 

Selbst bei ReiBen eines Anfassers (verursacht z. B. 
durch sehr schnelles Verstrecken der Klebstoff-Folien. 
ausgehend von einem Anfasser, wobei dieser nur am 
duBersten Ende ergrrffen wird) ist ein zerstOrungsfreies 
Afc>IOsen Qber einen der vert}leibenden beiden Anfasser 
mOglich. 

PatentansprOche 

1. Verwendung eines Klebeband-Abschnitts mit kle- 
bendem Bereich und Anfassar fur eine rOckstands- 
frei und zerstOrungsfrei wiederlOsbare Verklebung. 
wobei der Klebeband-Abschnitt ein soteher ist. der 
durch Ziehen/Verstrecken In der V^klebungsebene 
lOsbar ist dadurch gekennzeichnet, daB an minde- 
stens zwei Serten des Mebenden Bereichs ein 
Anfasser vorgesehen ist. an dem durch Ziehen/Ver- 
strecken in der Verklebijngsd:>ene de Verklebung 
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wieder lOsbar ist. 

2. Verwendung nach Anspruch 1. dadurdi gekenn- 
zeichnet daB der Klebeband-Abschnitt beidseitig 
selbstKlebend ausgerOstet ist. s 

3. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Klebeband-Abschnrtt aus einem 
hochverstreckbaren, elastisch Oder plastisch unter 
Dehnung verfornnbaren Material, ggf. mit einem io 
Zwischentrdger, insbesondere mit einem Folien- 
oder Schaumstoff-Zwischentrager besteht 

4. Verwendung nach Anspruch 1. dadurch gek^n- 
zeichnet, daB die Anfasser urn den klebenden is 
Bereich herum angeordnet sind. 

5. Venwendung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anfasser symmetrisch zu einem 
gedachten Mittelpunkt des Klebeband-Abschnitts 20 
angeordnet sind. 

6. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Anfasser Bereiche abdecken, die 
den klebenden Bereich zumindest teitwetse 25 
umschlieBen. 

7. Venwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Klebebarxl-Abschnitt mehreckig 
ausgestaltet ist und die Anfasser in den Ecken so 
angeordnet sind. 
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